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本 标准的 5. L7〜5. 1. 10、 5.1.12、 5.2. 2. 1〜5.2.2.9、 7 和 8 为 强制性 条款， 其余为 推荐性 条款。 

本标 准代替 GB 5725- 1997 《安 全网》 、 GB 16909- 1997 《密目 式安全 立网》 。 

本 标准与 GB 5725-1997 《安 全网》 、 GB 16909- 1997 《密目 式安全 立网》 相比主 要变化 如下： 

一一 增加了 网目、 初始 下垂、 A 级密目 式安全 立网、 B 级密目 式安全 立网的 定义； 

一一 修改了 部 分术语 和定义 的解释 ； 

一一 增加了 密目网 的性能 分级； 

增 加了平 （立） 网 网目边 长与规 格尺寸 的测量 方法； 

一一 增加 了密目 网网目 密度及 网宽度 的测量 方法； 
增加 了对平 （立） 网网 绳的断 裂强力 要求； 

一一 修 改了平 （立） 网耐 冲击性 能测试 方法和 要求； 

一一 修 改了密 目网贯 穿测试 方法； 

一一 增 加了平 （立） 网耐 候性测 试方法 的具体 要求， 作 为规范 性附录 B; 
一一 增加 了 密目网 的耐 老化性 测试； 

一一 删除了 GB 5725-1997 《安 全网》 附录 B: 安全 网的一 般使用 规则； 

一一 删除了 GB 16909-1997 《密目 式安全 立网》 附录 A: 使用 规则。 
本标 准附录 A、 附录 B 为规 范性 附录， 附录 C 为资 料性 附录。 
本 标准由 国家安 全生产 监督管 理总局 提出。 
本标准 由全国 个体防 护装备 标准化 技术委 员会归 口 。 
本 标准负 责起草 单位： 北 京市劳 动保护 科学研 究所。 

本 标准参 加起草 单位： 山 东省特 种设备 检验研 究院、 泰州市 大华化 纤厂、 泰州市 君安绳 网厂。 
本标准 主要起 草人： 杨 文芬、 陈 倬为、 肖 义庆、 张波、 陆冰、 邓 宝举、 刘 宏娟。 
本 标准所 代替的 版本历 次发布 情况： 
—— GB5725- 1985、 GB5725- 1997; 
—— GB 16909-1997。 
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安全网 

1 范围 

本标准 规定了 安全网 的分类 标记、 技术 要求、 测试 方法、 检验 规则及 标识。 
本标准 适用于 建筑等 高处作 业场所 使用， 防止 人员或 物体坠 落的安 全网。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 中 的条 款通过 本标准 的引用 而成为 本标准 的条款 。 凡是注 日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 5455 纺织品 燃烧性 能测试 垂直法 

GB/T 8834 绳索 有关物 理和机 械性能 的测定 

GB/T 10125 人造 气氛腐 蚀试验 盐 雾试验 

GB/T 12903 个体 防护装 备术语 

GB/T 14522 机 械工业 产品用 塑料、 涂料、 橡胶 材料人 工气候 加速测 试方法 
3 术语 和定义 

GB/T 12903 确 立的以 及下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

安全网 safety nets 

用来防 止人、 物 坠落， 或用来 避免、 减 轻坠落 及物击 伤害的 网具。 

注 1: 安全网 一般由 网体、 边绳、 系绳等 组成。 

注 2: 安 全网按 功能分 为安全 平网、 安 全立网 及密目 式安全 立网。 

3. 2 

安全 平网 horizontal safety nets 

安装平 面不垂 直于水 平面， 用来防 止人、 物 坠落， 或用来 避免、 减轻 坠落及 物击伤 害的安 全网， 简 
称为 平网。 
3. 3 

安全 立网 vertical safety nets 

安装 平面垂 直于水 平面， 用来防 止人、 物 坠落， 或用来 避免、 减轻 坠落及 物击伤 害的安 全网， 简称 
为 立网。 
3.4 

密 目式安 全立网 fine mesh safety vertical net 

网 眼孔径 不大于 C12mm ， 垂直于 水平面 安装， 用 于阻挡 人员、 视线、 自 然风、 飞溅 及失控 小物体 
的网， 简 称为密 目网。 

注： 密目网 一般由 网体、 开眼 环扣、 边 绳和附 加系绳 组成。 

3.5 

A 级密 目式安 全立网 fine mesh safety vertical net (class A) 

在有 坠落风 险的场 所使用 的密 目 式安全 立网， 简称为 A 级密 目 网 。 

3. 6 

B 级密 目式安 全立网 fine mesh safety vertical net (class B) 

在没 有坠落 风险或 配合安 全立网 （护栏 ） 完 成坠落 保护功 能的密 目 式安全 立网， 简称为 B 级密 目网。 

3. 7 
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网目 mesh 

由一 系列绳 等经编 织或采 用其它 工艺形 成的基 本几何 形状。 
注： 网 目组合 在一起 构成安 全网的 主体。 

3.8 

网 目密度 mesh density 

密 目 网 每百平 方厘米 面积内 所具有 的网孔 数量。 

3.9 

开眼 环扣 round button with hole 

密 目 网上用 金属或 其它硬 质材料 制成， 中 间开有 孔的环 状扣， 两个 环扣间 的距离 叫环扣 间距。 

3. 10 

边绳 border ropes 

沿 网体边 缘与网 体连接 的绳。 

3. 11 

系绳 tie ropes 

把安 全网固 定在支 撑物上 的绳。 

3. 12 

筋绳 tendon ropes 

为 增加平 （立） 网 强度而 有规则 地穿在 网体上 的绳。 

3. 13 

网 目边长 mesh size 

平 （立） 网相 邻两个 网绳结 或节点 之间的 距离。 

3. 14 

初 始下垂 initial sag 

水 平悬挂 好的安 全网由 于自重 而造成 的下垂 距离。 

3. 15 

预力 口张力 pre-tension 

在测 试前， 消除 试样不 自然皱 纹用的 负荷。 

3. 16 

断 裂强力 breaking stress 

网 体试样 被拉伸 至断裂 时所测 得 的最 大拉伸 力 。 
注： 断裂 强力单 位为牛 （N) 或千牛 （kN) 。 

3. 17 

断 裂伸长 extension at break 

试 样达到 断裂强 力时的 伸长。 
注： 断裂伸 长单位 为毫米 （mm) 。 

3. 18 

接缝 部位抗 拉强力 strech i ng resistance at unwelded joint 

在 规定的 测试条 件下， 对试 样施加 拉力， 当 接缝部 位撕裂 时所测 得的最 大力。 

注： 接缝部 位抗拉 强力单 位为牛 （N) 或千牛 （kN) 。 

3. 19 

梯 形法撫 裂强力 trapezoidal method tearing stress 

梯形试 样受拉 伸时， 试样撕 裂时所 测得的 最大拉 伸力。 

注： 梯形 法撕裂 强力单 位为牛 （N) 。 
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4.1 平 （立） 网的分 类标记 由产品 材料、 产品 分类及 产品规 格尺寸 三部分 组成。 

一一 产 品分类 以字母 P 代表 平网、 字母 L 代表 立网； 

一一 产品规 格尺寸 以宽度 X 长度 表示， 单位 为米； 

一一 阻 燃型网 应在分 类标记 后加注 "阻 燃" 字样。 

示例 1: 宽度为 3m， 长度为 6m， 材料为 锦纶的 平网表 示为： 锦纶 P-3X6; 

示例 2: 宽度为 1.5m， 长度为 6m， 材料为 维纶的 阻燃型 立网表 示为： 维纶 L-1.5X6 阻燃。 
4.2 密目 网的分 类标记 由产品 分类、 产品 规格尺 寸和产 品级别 三部分 组成。 

一一 产 品分类 以字母 ML 代表密 目 网 ； 

一一 产品规 格尺寸 以宽度 X 长度 表示， 单位 为米； 

一一 产品级 别分为 A 级和 B 级。 

注： ： 宽度为 1.8ra， 长度为 lOra 的 A 级密 目网表 示为" ML-1.8X10 A 级"。 

5 技 术要求 

5. 1 安全平 （立） 网 
5.1.1 材料 

平 （立） 网 可采用 锦纶、 维纶、 涤 纶或其 它材料 制成， 其物理 性能、 耐 候性应 符合本 标准的 相关规 

定。 

5.1.2 重量 

单张平 （立） 网 重量不 宜超过 15 kg。 
5.1.3 绳结构 

平 （立） 网上 所用的 网绳、 边绳、 系绳、 筋绳 均应由 不小于 3 股单绳 制成。 绳 头部分 应经过 编花、 
燎烫等 处理， 不应 散开。 
5.1.4 节点 

平 （立） 网上 的所有 节点应 固定。 
5.1.5 网 目形状 及边长 

平 （立） 网的 网目形 状应为 菱形或 方形， 按 6. 1.3 中 规定的 方法测 量网目 边长， 其网 目边长 不应大 
于 8 cm。 

5.1.6 规 格尺寸 

按 6. 1.4 中规定 的方法 测量平 （立） 网 的规格 尺寸， 平网 宽度不 应小于 3m, 立网宽 （高) 度不 应小于 
1.2 m 平 （立） 网的 规格尺 寸与其 标称规 格尺寸 的允许 偏差为 ±4%。 
5.1.7 系 绳间距 及长度 

平 （立） 的系绳 与网体 应牢固 连接， 各系 绳沿网 边均匀 分布， 相邻 两系绳 间距不 应大于 75 cm, 系 
绳长度 不小于 80cm。 当筋 绳加长 用作系 绳时， 其 系绳部 分必须 加长， 且与 边绳系 紧后， 再折回 边绳系 
紧， 至 少形成 双根。 
5.1.8 筋 绳间距 

平 （立） 网如有 筋绳， 则筋绳 分布应 合理， 平 网上两 根相邻 筋绳的 距离不 应小于 30 cm。 
5.1.9 绳断 裂强力 

按 6. 1.5 的规 定进行 测试， 平 （立） 网的 绳断裂 强力应 符合表 1 的 规定。 



表 1 平 （立） 网绳 断裂强 力要求 



网类别 


绳类别 


绳 断裂强 力要求 

N 


安 全平网 


边绳 


^7000 


网绳 


^3000 


筋绳 


《3000 
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安 全立网 


边绳 


^3000 


网绳 


^2000 


筋绳 


《3000 


5.1.10 耐冲 击性能 

按附录 A 规定 的方 法进行 测试， 平 （立） 网的 耐冲击 性能应 符合表 2 的 规定。 

表 2 平 （立） 网的耐 冲击性 能要求 


安全 网类别 


平网 


立网 


冲 击高度 


7 m 


2 m 


测 试结果 


网绳、 边绳、 系绳不 断裂， 测试 
重物不 应接触 地面。 


网绳、 边绳、 系绳不 断裂， 测试 
重物不 应接触 地面。 



5.1.11 耐候性 



按附录 B 的要 求进行 耐候性 测试， 平 （立） 网 的绳断 裂强力 应符合 5. 1.9 的 规定。 
5.1.12 阻 燃性能 

阻 燃型平 （立） 网按 6. 1.6 规 定的方 法进行 测试， 续燃、 阴燃时 间均不 应大于 4 s。 
5.2 密 目式安 全立网 
5. 2. 1 —般 要求 

5.2.1.1 缝线 不应有 跳针、 漏缝、 缝边应 均匀。 
5.2.1.2 每 张密目 网允许 有一个 缝接， 缝 接部位 应端正 牢固。 
5.2.1.3 网体上 不应有 断纱、 破洞、 变 形及有 碍使用 的编织 缺陷。 
5.2.1.4 密目 网各 边缘部 位的开 眼环扣 应牢固 可靠。 

5.2.1.5 密目网 的宽度 应介于 （1.2〜2) m 长度 由合同 双方协 议条款 指定， 但 最低不 应小于 2m。 
5.2.1.6 按 6. 2. 2 规 定的方 法进行 测试， 网目、 网宽度 的允许 偏差为 ±5%。 
5.2.1.7 开 眼环扣 孔径不 应小于 8 隱。 

5.2.1.8 按 6. 2. 3 规 定的方 法进行 测试， 网眼不 应大于 012mm。 

5.2.2 基 本性能 

5.2.2.1 断 裂强力 X 断 裂伸长 

按 6. 2. 4 规 定的方 法进行 测试， 长、 宽方 向的断 裂强力 （kN) X 断 裂伸长 （mm) ： 

—— A 级不 应小于 65 kN • mm ; 

—— B 级不 应小于 50 kN • mm。 
5. 2. 2. 2 接缝 部位抗 拉强力 

按 6. 2. 5 规 定的方 法进行 测试， 接缝 部位抗 拉强力 不应小 于断裂 强力。 
5.2.2.3 梯 形法撕 裂强力 

按 6. 2. 6 规 定的方 法进行 测试， 长、 宽方向 的梯形 法撕裂 强力不 应小于 对应方 向断裂 强力的 5 %。 
5.2.2.4 开眼环 扣强力 

按 6. 2. 7 规 定的方 法进行 测试， 长、 宽 方向的 开眼环 扣强力 （N) 不 应小于 2. 45X 对应方 向环扣 间距。 
5.2.2.5 系绳断 裂强力 

按 6. 2. 8 规 定的方 法进行 测试， 系 绳断裂 强力不 应小于 2000 N„ 
5.2.2.6 耐贯 穿性能 

按 6. 2. 9 规 定的方 法进行 测试， 不 应被贯 穿或出 现明显 损伤。 
5.2.2.7 耐冲 击性能 

按 6. 2. 10 规 定的方 法进行 测试， 边绳 不应破 断且网 体撕裂 形成的 孔洞不 应大于 （200X50) mm。 
5.2.2.8 耐腐 蚀性能 

按 6. 2. 11 规 定的方 法进行 测试， 金属 零件应 无红锈 及明显 腐蚀。 
5.2.2.9 阻 燃性能 
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按 6. 2. 12 规 定的方 法进行 测试， 纵、 横方向 的续燃 及阴燃 时间不 应大于 4 s。 
5.2.2. 10 耐老 化性能 

按 6. 2. 13 规 定的方 法进行 测试， 断 裂强力 X 断裂 伸长、 梯形法 撕裂强 力和耐 贯穿性 能应分 别符合 

5. 2, 2. 1、 5. 2. 2. 3、 5. 2. 2. 6 的 规定。 

6 测 试方法 

6. 1 安全平 （立） 网测 试方法 

6.1.1 平 （立） 网 的 绳结构 、 节点、 网目 形状检 验采用 目 测 。 
6. 1.2 平 （立） 网的 重量采 用精度 不低于 0.05kg 的秤 称量。 
6.1.3 网 目边长 的测量 

平 （立） 网 的网目 边长采 用精度 不低于 1mm 的 长度测 量设备 测量。 

沿 测量方 向在相 邻的两 根平行 网绳上 各施加 （10±1) N 的预加 张力， 然 后在其 中一根 网绳上 测量连 
续 n 个 （nSslO) 网 目的总 边长， 除以测 量的网 目个数 n 后得到 安全网 的网目 边长。 结果保 留小数 点后一 

位。 

6.1.4 规 格尺寸 的测量 

平 （立） 网 的规格 尺寸采 用精度 不低于 10 mm 的 长度测 量设备 测量。 

沿测 量方向 在边绳 上施加 （500±50) N 的预加 张力， 然后 测量平 （立） 网的 边长。 结 果保留 小数点 

后 一位。 

6.1.5 绳 断裂强 力测试 

从样 品网上 随机取 下足够 长度的 网绳、 边绳、 筋绳， 按 GB/T 8834 的要 求各制 成三根 试样进 行绳断 
裂强力 测试。 网绳、 边绳结 果取最 小值， 筋绳结 果取最 大值， 数值均 保留整 数位。 
6.1.6 阻燃性 能测试 

从样品 网上随 机取下 长度为 （300±5) mm 的 网绳、 边绳、 系绳各 5 根， 按 GB/T 5455 规 定的方 法进行 
测试。 结果 保留小 数点后 一位。 
6.2 密目 式安全 立网测 试方法 
6. 2. 1 总则 

测试使 用的密 目网， 如果 设计长 度超过 6m， 则测试 样品的 长度为 6m; 如果 设计长 度低于 6m， 则按 
实 际样品 测试。 如果 设计宽 度超过 1.8m， 则测试 样品的 宽度为 1.8m; 如果 设计宽 度低于 1. 8m， 则按实 
际样品 测试。 
6.2.2 密目 网宽度 

在 室内环 境中， 在 测试样 品中心 部位选 择连续 3 组相对 的开眼 环扣， 每个环 扣施加 30N 预加 张力， 
测量边 绳最远 点组成 的连线 之间的 距离。 如果没 有边绳 则以扣 眼中心 为准。 测 量结果 准确到 1 mm。 

如 果在施 加预加 张力过 程中， 网发生 损坏， 则视为 测试未 通过。 
6.2.3 网 目密度 

在 室内环 境中， 使 用截面 直径为 12 mm 的圆柱 试穿任 意一个 孔洞， 应不得 穿过。 
6.2.4 断 裂强力 （kN) X 断 裂伸长 （mm) 
6.2.4.1 试样 

分别 沿长、 宽方向 从网体 上随机 截取宽 （50±1) 匪、 长 （300±5) 隱的 试样各 3 条。 
6.2.4.2 测 试步骤 

将试 样夹持 在精度 1 级的 拉力试 验机钳 口上， 钳 口宽度 30mm， 钳 口距离 200mm， 拉 伸速度 （200±10) 
mm/min, 读 取测力 计的最 大值及 对应伸 长值。 
6.2.4.3 测 试结果 

分 别计算 每条试 样的断 裂强力 （kN) X 断 裂伸长 （mm) 值， 按长、 宽方 向分别 计算平 均值作 为测试 
数据。 断裂 强力数 值保留 3 位有效 数字， 断 裂伸长 数值保 留至整 数位。 
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6.2.5 接缝 部位抗 拉强力 
6. 2. 5. 1 试样 

从网 体接缝 处随机 截取宽 （50±1) mm、 长 （300±5) mm 的 试样各 3 条， 保证 接缝位 于试样 中央。 
6.2.5.2 测 试步骤 

将试 样夹持 在精度 1 级的 拉力试 验机钳 口上， 钳 口宽度 30 隱， 钳 口距离 200 隱， 拉 伸速度 （200±10) 
mm/min, 直至试 样完全 撕裂， 观察试 样撕裂 位置。 
6. 2. 5. 3 测 试结果 

如试样 撕裂发 生在接 缝两边 10mm 范 围内， 则判定 测试未 通过。 
6.2.6 梯 形法撕 裂强力 
6. 2. 6. 1 试样 

分别 沿长、 宽方向 从网体 上随机 截取宽 75mm、 长 150 匪的 试样各 3 片。 在试 样长边 中部剪 10mm 开口。 
6.2.6.2 测 试步骤 

将试 样按图 1 夹持 在精度 1 级的 拉力试 验机钳 口上， 钳 口宽度 80mm， 钳 口距离 10 匪， 拉 伸速度 （200 
±10) mm/min, 直 至完全 撕裂， 读 取测力 计的最 大值。 



6.2.6.3 测 试结果 

按长、 宽方 向分别 计算平 均值作 为测试 数据。 测 试结果 单位为 N, 保 留至整 数位。 
6.2.7 开眼环 扣强力 
6. 2. 7. 1 试样 

按长、 宽方 向从网 边截取 3 个 试样， 规格 为沿网 边方向 网体长 （450±5) mm、 保留边 绳甩头 200mm 
以上、 中 央有一 个开眼 环扣， 网体 方向长 300 隱 以上。 
6.2.7.2 测 试步骤 

将 网边通 过开眼 环扣及 两侧边 绳固定 在精度 1 级 的材料 试验机 一端钳 口上， 网 体夹持 在材料 试验机 
另 一端钳 口上， 夹持 点距离 300 mm, 夹 持宽度 300 mm, 以 （200±20) mm/min 速度 拉伸， 读取 测力计 读数。 
6.2.7.3 测 试结果 

按长、 宽方 向分别 计算平 均值作 为测试 数据。 测 试结果 单位为 N, 保 留至整 数位。 
6.2.8 系绳断 裂强力 
6. 2. 8. 1 试样 

试样按 GB/T 8834 规定 的方法 制备， 数量为 3 根。 
6.2.8.2 测 试步骤 

按 GB/T 8834 规 定的方 法进行 测试。 
6.2.8.3 测 试结果 

计算平 均值作 为测试 数据。 测 试结果 单位为 N， 保 留至整 数位。 




图 1 梯形 法撕裂 强力试 样夹持 示意图 
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6.2.9 耐贯 穿性能 
6. 2. 9. 1 试样 

按长、 宽方 向沿网 边截取 （lxl) m 试样各 一块， 试样应 有一边 为完整 网边。 
6.2.9.2 测 试步骤 

将 试样在 自然状 态下， 夹持在 （lxl) m 的框 架内， 斜放 30°， 网边 安装在 上方。 距网中 心高度 lm 
释放测 试棒。 测试 棒直径 50mm、 重量 （5±0.2) kg、 端面 为测试 棒的最 小截面 且边角 锋利， 圆 角小于 
Rl。 

6. 2. 9. 3 测 试结果 

目测， 如 果测试 棒穿过 网体或 出现测 试棒可 以穿过 的撕裂 空洞， 则视为 测试未 通过。 
6.2. 10 耐冲 击性能 
6.2.10.1 测 试样品 

测 试样品 为可以 销售、 使用或 在用的 完整密 目网。 
6.2. 10.2 测 试步骤 

按附录 A 中规 定的方 法进行 测试， 试 验高度 如下： 

—— A 级： 1.8 m; 

—— B 级： 1. 2 m 
6.2. 10.3 测 试结果 

以截面 （200x50) mm 的 立方体 不能穿 过撕裂 空洞视 为测试 通过。 测试 结果以 测试重 物吊起 之前为 
准， 立方 体穿过 撕裂空 洞时不 应施加 明显的 外力。 
6.2. 11 耐腐 蚀性能 
6.2.11.1 试样 

沿网 边截取 带连续 3 个开眼 环扣的 网片， 宽度 30mm。 
6.2.11.2 测 试步骤 

所 有金属 零件按 GB/T 10125 中规 定的中 性盐雾 （NSS) 测 试方法 进行， 测试 周期为 2 d。 
6.2.12 阻 燃性能 

按 GB/T 5455 中规 定的测 试方法 进行。 
6.2. 13 耐老 化性能 

实际 使用时 间超过 1 年的密 目 网可 以不做 此项。 
6.2.13.1 试样 

分别按 6. 2. 4. 1、 6. 2. 6. 1 和 6. 2. 9. 1 裁取 试样。 
6.2.13.2 老 化处理 

有机 材料采 用紫外 线照射 （A 法） 和氙 灯照射 （B 法） 两种 方法。 仲裁以 A 法为 准。 

含 金属丝 （纤维 ） 网 体应额 外采用 盐雾法 （C 法） 预 处理。 
6.2.13.2.1 紫外 线照射 （A 法） 

应保 证试样 中心面 向灯泡 距离为 （400±20) mm ; 正常工 作时箱 内温度 不超过 6(TC ， 灯泡 为标称 450 
W 的紫外 高压氙 气灯， 推荐的 型号为 XBO- 450W/4 或 CSX-450W/4。 连 续照射 260 h， 放置 1 h 后 测试。 
6.2. 13.2.2 氙 灯照射 （B 法） 

氙灯 波长在 （280〜800) nm 范围 内的辐 射能可 测量； 黑 板温度 （70±3) V； 相 对湿度 （50±5) 
%; 喷水或 喷雾周 期每隔 102min 喷水 18min。 试 样中心 累计接 受波长 （280〜800) nm 范围 内的辐 射能量 
为 0.8GJ/m 2 ， 放置 lh 后 测试。 
6. 2. 13. 2. 3 盐雾法 （C 法） 

按 GB/T 10125 中规 定的中 性盐雾 （NSS) 测 试方法 进行， 测试 周期为 7 d。 
6.2. 13.3 测 试结果 
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经老化 处理后 的试样 分别按 6. 2. 4、 6. 2. 6 和 6. 2. 9 中规定 的方法 测试断 裂强力 X 断裂 伸长、 梯形法 
撕裂 强力和 耐贯穿 性能， 结果 应符合 5. 2. 2. 10 的 规定。 

7 检 验规则 

7.1 检 验类别 

检 验类别 分为 出厂检 验和型 式检验 。 
7. 2 出 厂检验 

生产企 业应对 所生产 的安全 网批次 逐批进 行出厂 检验， 检验项 目、 单项检 验样本 大小、 不合格 分类、 
判定数 组见表 3 及表 4。 



表 3 平 （立） 网的 出厂检 验要求 



检验项 目 


批 量范围 


单 项检验 
样 本大小 


不合格 
分 类 


单项判 定数组 


合格 判定数 


不合格 判定数 


系 绳间距 及长度 
筋 绳间距 
绳断 裂强力 
耐冲 击性能 
标识 


<500 


3 


A 





1 


501〜5000 


5 


=55001 


8 


节点 

网 目形状 及边长 
规 格尺寸 


<500 


3 


B 


1 


2 


501〜5000 


5 


^5001 
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表 4 密目 式安全 立网的 出厂检 验要求 



检验项 目 


批 量范围 


单 项检验 


不合格 


单项判 定数组 


样 本大小 


分 类 


合格 判定数 


不合格 判定数 


断 裂强力 X 断 裂伸长 

接缝 部位抗 拉强力 


<500 


3 








梯 形法撕 裂强力 
开眼环 扣强力 


o 
o 

1 

o 


5 








系绳断 裂强力 






A 





1 


耐贯 穿性能 












耐冲 击性能 


^5001 


8 








阻 燃性能 












标识 














<500 


3 








一 般要求 


cn 
O 

1 

O 
O 


5 


B 


1 


2 




555001 


8 









7.3 型 式检验 



7. 3. 1 有下 列情况 时需进 行型式 检验： 

一一 新产品 鉴定或 老产品 转厂生 产的试 制定型 鉴定； 

一一 正式生 产后， 当原 材料、 生产 工艺、 产品 结构形 式等发 生较大 变化， 可 能影响 产品性 能时； 
一一 停 产超过 半年后 恢复生 产时； 
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一一 周期 检査， 每年 一次； 

一一 出 厂检验 结果与 上次型 式检验 结果有 较大差 异时； 
一一 国家有 关主管 部门提 出型式 检验要 求时。 

7. 3. 2 样 本由提 出检验 的单位 或委托 第三方 从企业 出厂检 验合格 的产品 中随机 抽取， 样 品数量 以满足 
全部测 试项目 要求为 原则。 

8 标识 

8.1 平 （立） 网的标 识由永 久标识 和产品 说明书 组成。 

8. 1. 1 平 （立） 网 的永久 标识： 

一一 本标 准号； 

一一 产品合 格证； 

一一 产 品名称 及分类 标记； 

一一 制造商 名称、 地址； 

一一 生产 日期； 

一一 其他国 家有关 法律法 规所规 定必须 具备的 标记或 标志。 
8.1.2 制造商 应在产 品的最 小包装 内提供 产品说 明书， 应包括 但不限 于以下 内容： 
一一 平 （立） 网 安装、 使用 及拆除 的注意 事项； 
一一 储存、 维护及 检査； 
一一 使用 期限； 

一一 在何 种情况 下应停 止使用 。 
8. 2 密 目网的 标识由 永久标 识和产 品说明 组成。 
8.2.1 密 目式安 全立网 的永久 标识： 

一一 本标 准号； 

一一 产品合 格证； 

一一 产 品名称 及分类 标记； 

一一 制造商 名称、 地址； 

一一 生产 日期； 

一一 其他国 家有关 法律法 规所规 定必须 具备的 标记或 标志。 
8.2.2 批 量供货 的密目 网应在 最小包 装内提 供产品 说明， 应包括 但不限 于以下 内容： 
一一 密 目网的 适用和 不适用 场所； 
一一 使用 期限； 
一一 整 体报废 条件或 要求； 

清洁、 维护、 储存的 方法； 
一一 拴挂 方法； 
一一 日常 检査的 方法和 部位； 
一一 使 用注意 事项； 
一一 警示 "不 得作 为平网 使用" ； 

一一 警示 "B 级 产品必 须配合 立网或 护栏使 用才能 起到坠 落防护 作用" ； 
一一 为合 格品的 声明。 
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附录 A 
(规 范性 附录） 
安全 网的耐 冲击性 能测试 

A. 1 原理 

利 用专用 的测试 装置， 使测试 球从规 定的高 度自由 落入测 试网， 根据其 破坏程 度来判 断安全 网的耐 
冲击 性能。 

A.2 测 试设备 

A. 2. 1 测 试重物 

A.2.1.1 表面 光滑， 直径为 （500±10) mm, 质量为 （100± 1) kg 的 钢球。 

A. 2. 1.2 底面 直径为 （550±10) 隱， 高度 不超过 900 隱， 质量为 （120± 1) kg 的 圆柱形 沙包。 

A.2. 1.3 出 厂检验 可选用 A. 2. 1 中 规定的 任意一 种测试 重物。 

A.2. 1.4 型式 检验、 仲裁 检验等 应使用 A. 2. 1. 1 中规定 的测试 重物。 

A.2. 2 测 试吊架 

能将测 试重物 提升、 并在 规定的 位置释 放使之 自由落 下的测 试吊架 一个。 
A.2. 3 安 全网测 试框架 

长 6m、 宽 3m， 距地面 高度为 3 m， 采 用管径 不小于 4> 50 mm, 壁厚 不小于 3 mm 的 钢管牢 固焊接 而成的 
刚性 框架。 

A.3 测 试样品 

规格 尺寸为 3 mX6m 的平 网或 立网， 或可以 销售、 使用或 在用的 完整密 目网。 
A.4 测 试方法 

安 全网的 耐冲击 性能测 试如图 A. 1 所示。 
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图 A. 1 平 （立） 网的耐 冲击性 能测试 
A.4. 1 试 验高度 H: 平网为 7m， 立网为 2m， A 级密 目网为 1.8 m， B 级密 目网为 1.2m。 
A. 4. 2 冲击点 应为样 品的几 何中心 位置。 
A.4. 3 测 试步骤 

A. 4. 3. 1 将测试 样品牢 固系在 测试框 架上； 

A. 4. 3. 2 提 升测试 吊架， 将 测试重 物提升 到规定 高度， 使其 底面与 样品网 安装平 面间的 距离再 加上样 
品 网的初 始下垂 等于试 验高度 H, 然后释 放测试 重物使 之自由 落下； 
A. 4. 3. 3 观 察样品 情况。 

A.5 测 试结果 的评定 

平 （立） 网按表 2 的 规定， 密 目网按 6. 2. 10. 3 的 规定进 行测试 结果的 评定， 并记 录测试 结果。 
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附录 B 

(规 范性 附录） 
平 （立） 网 的耐候 性测试 

B. 1 原理 

通 过采用 模拟户 外湿热 自然大 气中主 要因素 的人工 气候加 速测试 方法， 测试平 （立） 网的耐 候性。 
B.2 测 试设备 

符合 GB/T 14522 要求的 耐候测 试箱。 
B.3 测 试样品 

从样 品网上 分别取 3 根 边绳、 3 根 网绳， 按 GB/T 8834 的要 求制成 样绳。 
B.4 测 试方法 

B.4. 1 按照 GB/T 14522 规 定的方 法进行 测试。 

B.4.2 采用 荧光紫 外线测 试时， 光照温 度采用 6(TC±3 光照和 冷凝周 期选择 4 h 光照、 4h 冷凝。 
B.4.3 采用氙 灯人工 气候测 试时， 黑板 温度为 63 °C±3 °C， 相对 湿度为 65%±5%， 喷水周 期为每 102m 
in 喷水 18 min。 
B.4. 4 测试 周期为 14 d。 

B.5 测 试结果 的评定 

测试 后的样 品按照 6. 1. 5 规定 的方法 进行断 裂强力 测试， 结果 应符合 5. 1. 9 的 要求。 
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附录 C 
(资 料性 附录） 
包装、 运输、 储 存的一 般要求 

C. 1 每张安 全网宜 用塑料 薄膜、 纸袋 等独立 包装， 内附 产品说 明书、 出厂 检验合 格证及 其它按 有关规 
定必须 提供的 文件。 

C.2 安 全网的 外包装 可采用 纸箱、 丙 纶薄膜 袋等。 

C.3 安全网 应由专 人保管 发放， 如暂不 使用， 应 存放在 通风、 避光、 隔热、 无化 学品污 染的仓 库或专 
用 场所。 

C.4 如 安全网 的贮存 期超过 两年， 应按 0.2% 抽样， 不足 1000 张 时抽样 2 张进 行耐冲 击性能 测试， 测 

试合 格后方 可销售 使用。 
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